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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



□ Veroffentlichung der intemationalen Anmeldung (nach Regel 12 4) 

□ Internationale vorlSufige PrOfung (nach Regain 55.2 und/bder ssl) 
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3. □ Aufgmnd der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprOche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 
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□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprOche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabeilen (genaue Angaben): 
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INTERNATiONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004y0l0749 



Z^[^ f^"": ^ Begriindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerbiichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuhelt(N) Ja: Anspruche 1-6 

Nein: Anspruche 
Erfinderlsche Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 1-6 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-6 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erkiarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHTZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/0 10749 

Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung hinslchtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf folgende Dokumente verwiesen: 

D1 : US-B1-6 586 361 (LINDEN GERD ET AL) 1 . Juli 2003 (2003-07-01) 
D2: US-A-5 792 71 9 (EBERLE HANS-JUERGEN ET AL) 1 1 . August 1 998 (1 998-08-1 1 ) 
D3: EP-A-1 181 097 (CONSORTIUM ELEKTROCHEM IND) 27. Februar2002 (2002- 
02-27) 



Die vorllegende Anmeldung erfullt aus den folgenden Grunden die Erfordernlsse des 
Artikeis 33(1) PCT: 

D1 (Anspruche 1,11,12; Beispiel 1), D2 (Spalte 3, Zeile 21-38; Anspruche 1,5,10), D3 
(Anspruche 1,10; Beispiele 12-19; Tabelle 1 ; Absatz [0007]) offenbaren Herstellungsverfahren 
fur Katalysatoren zur Herstellung von Phthalsaureanhydrid aus o-Xylol Oder Naphthalin durch 
Gasphasenoxidatlon. 

D1 offenbartein Herstellungsverfahren durch Aufbringen einer Vanadium-haltigen Losung. 
D2 sowie D3 offenbaren Herstellungsverfahren durch Aufbringen von TlOa- und V Q - 
haitlgen Suspensfonen auf einen Trager. Der Gegenstand des Anspmches 1 (und damit der 
abhangigen Anspruche 2-6) ist neu gegenOber dem nachsten Stand der Technik D2-D3. da 
In D2 und D3 kelne TeilchengroBen fur V2O5 angegeben sind. In den Beispielen der 
vorliegenden Anmeldung wird nachgewiesen, daB das beanspruchte Herstellungverfahren 
efflzienter Ist als das von D2 und D3 (geringerer Verlust an V2O5). 

Folgllch ist der Gegenstand der Anspruche 1-6 neu und beruht auf einer erfinderischen 
Tatigkeit gegenuber D1-D3. 



Fonnblatt PCT/BelblattM09 (Blatt 1) (EPA-Januar 2004} 



PatentansprQche 



1 . Verfahren zur Herstellung eiries Katalysalors fOr Gasphasenoxldallonen, bei dem 
man auf einen fluidisierten inerten Trager eine Suspension von TlOy und VaOs- 
Teilchen aufbringt, worin wenlgstens 90 Vol.-% der VaOs-Teilchen einen Durch- 
nnesser von 20 jim Oder wenlger und wenigstens 95 Vol.-% der VaOs-Teilchen ei- 
nen Durclimesser von 30 iiim Oder wenigeraufweisen. 

2. Verfaliren nach Anspruch 1 , wobel wenigstens 9Q Vol.-% der VaOs-Teilchen ei- 
nen Durchmesser vori 15 jim oder wenlger und wenigstens 95 Vol.-% der VaOg- 
Teiichen einen Durchmesser von 20 \im oder wenlger aufweisen. 

3. Verfahren nacli Anspruch 1 oder 2, wobel wenigstens 50 Vol.-% der VaOy 
Teilchen einen Durchmesser von mehr als 2 ym aufweisen. 

4. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 3, wobei die Suspension auOerdem 
wenigstens eine Casium-, Phosphor- und/oder Anfimonquelle enthaiL 

5. Verfahren nach eInem der vorhergehenden Ansprilche, wobei die aufgebrachte 
l<atalytlsch akOve Masse 1 bis 40 Gew.-% Vanadiumoxid, berechnet als V2O5, 
und 60 bis 99 Gew.-% Titandioxid. berechnet als TIO2. enthSit 

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobel die l<atalytlsch al<tive ly^asse, bezogen auf die 
Gesamtmenge der l<atalytlsch aktiven Masse, bis zu 1 Gew.-% einer Casiumver- 
blndung, berechnet als Cs, bis zu 1 Gew.-% einer Phosphorverbindung, berech- 
net als P und bis zu 10 Gew.-% Antlmonoxid. berechnet als SbaOa enthalt 
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